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Bsschrelbung 

Die vorliegende Erfindung betriffi die Verwendung von Kbndensafcmsprodukten aus Melarrtin und Qyoxyisaure ate 
Zu sa l cmi t te l fur hydraufeche BircJerrtrttei zur Ver b esserung der Eigenschaften, insbesondere der HieBfahigkeit von 

5 hydrauJischen Bl rd errdttein wis z. B. Zamerrt, Anhydrit oder Gips, sowie daraus hergesteilte Baustoffa Insbesondere 
wird es erfindungsgemaB mOgfich, die FfieBfahigteit von wa Brig en BindemitleJ- Suspension en Qber eine ausreichend 
lange Zeitspanne praxisgerecht airfrecbt zu erhahen. 

Im Hoch-, Tief- und StraBenbau, bei der Hersieilung von Fertigteilen sowie in den Bereichen Bautenschutz und 
Bausaniarurrg bastat die Vararbeitung von hydraulischen Bindemitialn wie z. B. Portiancfaement Hochofenzemant, 

io TraB- und R ugasch enzem ant Anhydrit, Gips usw. in Verbindung mit Wassar aJlein oder zusammen mft anorganischan 
(Sand, Kies, Gesteinsmehf) und/oder organischen Bestandteiien (K unstetoff a s ern, K unststofltfi speraonen. Harzen 
usw.) eine zentrale Bedeutung. Alb der US-PS 3,537369 oder US-PS 4,725,665 ist bekannt den Bindemittein Zusatz- 
mittel auf Bass von Safe en von NaphthaJinsulfonsaw zuzusetzen, urn die Verarbeit- 

barteit, irtsbasondere die FfieBfdhdgkait der frischan Bindemraeimischu ng an bei einem vorgegebenen Wasser- 

15 Bindemfcei-VeitiaJt n is zu erhOhen oder <fie mechan is chen Eigenschaften des erharteten Baustoffs durch Reduzierung 
der eingesetzten Wasser menge (Reduzierung dee VVasser-BindemitteJ-FaWors) zu verbessem. Aus Derwent Publica- 
tions A 93, AN 83-791346 sind 3 Componenten aufweisende Kondensalionsprodukle auf Basts von Amino-tri-aan, 
Aldehyd und organ ischer Saure, sowie der en Verwendung als Betonverf tussiger bekanrrt Als E i nzel komponerrten war- 
den Melamin, Formalin und Glyaxyisaure genannt. Diese als VarflOssigar, Suparveif Itesiger, FlieBrrntteJ, Dispergiermit- 

20 tel oder Wasserr eduziermittel bezeichneten Zusatzmittel haben jedoch den Nachteil, daB die HieBfahigkeit der 
BindemittelrnischLing nicht Qber eine ausreichend lange Zeitspanne aufrechterhatten warden kann. Da eine zuneh- 
mende Mange Baton als vorgemischtBr oder Transportbeton an die Bausteile geliefert wird, stent cfleser Verlust der Ver- 
arberfibarkett f slump loss") in einem reiativ kurzen Zeitraum ein dringend zu lOsendes Problem dar. 

Ate Nctiflsung warden Superverf IQssiger dam Transportbeton unmittelbar vor dessen Verwendung auf der Bau- 

25 steile zugemischt Diese Verfahrensweise bring t jedoch Unsicherheiten und Fehler bei der Dosierung und Verteilung 
des RieBmittels mit sich, erfordert spezielie Einrtchtungen und ist mit einem zusStzlichen Arbeitsaufwand verbunden. 

Aufgabe der voiiiegenden Erfmdung war daher die Bereitstellung von Zusatzrrtittein fur hydraufiscne Bindemittel, 
welch e die HieBfahigkeit der Bindemittel mischiingen uber ein en ausreichend langen Zeitraum praxisgerecht aufrecht- 
erhaitan kOnnen, ohne jedoch gleichzeitig den Erhartungs- und AbbindeprozeB zu stark zu verzftgern. 

30 Es wurde gefunden, daB Kondensationsprodukte aus Melamin und Qyoxyisaure aliein oder in Kombination mit 
herkftmmfichen Dispergiermitteln die HieBfahigkeit von Bi ndemitte! mischu ngen erhOhen sowie deren Verarbeifcar- 
keitsdauer vertangem. Kondensationsprodukte von Melamin und Qyaxytsaure und deren Verwendung als Gerberei- 
hflfsstoffe sind aus der EP-A-301 406 bekannt 

Gegenstand der Erfmdung ist demnach die Verwendung von Kondensationsprodukten aus Melamin und GJyoxyl- 

35 saure oder deren Saizen als Zusatzmittel fur hydraulische Bindemittel. Uberraschenderweise wurde festgestellt daB 
mit Hitfe der erfindungsgem&Ben Produkte die Verarbeifcarkaitsdauer der Bindemrttalmischungen aufgrund des redu- 
zierten "slump loss" veiiangert warden kann, daB sie jedoch trotz ihres reiativ hohen Carbaxyigruppenantefts die 
FestigkBitserrtwickiLing und den Abblndevorgahg mm fertigen Baustoff nur geringf Ogig verzOgern. 

Die erf indungsgemSBen Kondensationsprodukte k£nnen durch Umsetzung von Melamin mit Glyoxytsaure erhalten 

40 werden. Die Qyoxyisaure kann auch in hydratisierter Form oder in Form frirer Salze, bevorzugt in Form der Alkalisalze, 
bzw. in Mischiingen mit ihren Saizen eingesetzt warden. Bei der Umsetzung werden bevorzugt 1 bis 6 Mole Glyaxyi- 
saure auf 1 Mol Melamin verwendet Ein moiares Verhaitnis von Melamin zu Qyoxyisaure von 1 : 2 bis 1 : 4 ist beson- 
ders bevoraigt Die Umsetzung erfolgt bevorzugt in wSBrigen L6sungen, da diese direkt ihrer praktischen Verwendung 
als Bindemittelzusatz zugefuhrt werden konnen. Es ist jedoch auch moglich, die Produkte durch AbdestilOeren des 

45 LOsungsmittels, durch Ausfaflung in einem Nicht-LOsungsmitlel oder durch SprOhtrocknung in Putverfonn zu erhalten. 
Die Umsetzung erfolgt baispielsweise bei Temperaturen von 40 bis 120°C, bevorzugt bei 80-100 °C. Innarhaib dieses 
Te mper aturbereiches ist die Kondensation meist rtach 10 bis 60 Minuten beendet Der pH-Wert bei der Umsetzung iiegt 
etwa zwischen 1 ,5 und 7. bevorzugt zwischen 4 und 7, besonders bevorzugt ist der pH-Bereich 5 bis 6. Die erf indungs- 
gemaBen Kondensationsprodukte werden beispielsweise dadurch hergestellt, daB 50 %*ge Qyoxyisaure mit Wasser 

so verdunrrt wird und gegebenenfalls durch Zugabe von 50 %iger Nafronlauge auf ein en pH-Wert von etwa 5 bis 6 gesteltt 
wird. AnschfieBend wird erttsprechend dem gewunschten Mel amin<alyoxytsaure- Verhaitnis die berechnete Menge an 
Melamin zugegeben, erwarmt und so lange geruhrt, bis das gesamte Melamin gelOst ist Danach wird bei der Konden- 
sationstemparatur noch waiter geruhrt wobai eine Ware riiedervistose LSsung erhalten wird. 

Die erRndungsgemaBen Kondensationsprodukte konnen den Bindemittelmischungen wie z. B. Z emen l pas ten, 

55 Mdrtel oder Baton, direkt in Form ihrer waBrigen LOsungen, oder ate Pulver zugesetzt werden. Sie werden in einer 
Menge von etwa 0,01 bis 3 Gew.% Festetoff, bevorzugt 0,05 bis 1 Gew.%, bezogen auf die Bindernittelmenge, zuge- 
setzt Die Produkte besitzen eine gute verf lOssigende Wirkung, wobei die erhdhte FBeBfarngkait der Bindemittel Qber 
eine Zettsparme von bis zu Qber 120 min aufrechterhatten warden kann. Falls eine hGhere FDeBfahigkait nicht arforder- 
lich ist, karm bei einem rriedrigeren VVasser-Bindemrtteiverhaitnis eine erhohte Festigkeit der ausgeharteten Baustoffe 
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erzieit werden. 

Die erfindungsgem&Sen Kondereat forts produkte kftnnan sowohl fQr sich aJlein, als audi in Kcmrtji nation mit har- 
tommJichen Dispergiermittein oder FlieBmitteln, me z. B. Salzen von NaphthaGnsultonsaure-FbrmaM^ 
ten oder suttoroerten M^urtin-R>rmaldehyd-W an d en«d en eirtgesetzt werden, wobei (fas Mischungsverhattrris in weiten 

5 Grenzen variiart. warden tenn. Mit steigendem Anteil des erfindungsgamaBan KorriensatiortsproduktBs in einer serf- 
Chen Mischurtg sieigt auch cfie Wirkurtgsdauer der Verftussigung an. Dadurch ist es moglich, durch entsprechende Ein- 
stealing der M engenverhaltni sse der einzetnen KDnponanten. eine den jewefligen praktischan Erforderrrissen 
angepaBte Kantrolle des "slump loss* zu erreichen, wobei die jeweSs nstige Zeitspanne zwischen der Abmischung der 
BindeniittelnrusdTungen und der en BnsHtz an der Baustefle optimal eingestellt warden kann. Die verflOssjgende Wir- 

10 kung einer derartigen Kombi nation von erfindungsgem&Ban und konventioneDen Zisatzmftteln ist uberraschender- 
weise grOBer ais aufgrund der adtfitiven Wirkurtg der einzelnen Komponenten zu erwarten gewesen ware. Dadurch ist 
es mogiich, zur Erzielung ein er vergl eichbaren verflOssigenden Wirtoing die EmsHtzmengen der einzetnen Komponen- 
ten zu reduzieren. Dieser sich in einer effektiveren Dosis-Wirkungs-Beziehung auBemde positive Synergisms ist nicht 
nur von wirtsdiafffichBm Inter esse, sondem es kftnnen vielmehr auch unerwQrcschte Nebenwirkungen ausgeschaltet 

75 bzw. veningert warden, wie z. B. eine aBzu tange VerzOgerung des Abbindevorganges bei hoheren Einsatzmengen an 
Verftussigem- 

Bn weiterer Gegenstand der Erftndung ist ein verfehren zur Erhohung der FlieBfahigkeit von hydraulischen Binde- 
rrritteln und gegeben entails der Festigkeit der daraus hergestelrten Bautefle, das dadurch getermzeichnet ist, daB man 
den hydraulischen Bindemitteln Kondensatonsprodukte aus Meiamin und Glyoxytsaure oder deren SaJzenzusetzt 
20 Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine Bi nd emittel misch ung , die hydraulische BinderrdtteJ und Kondensa- 
tionsprodiikte aus Meiamin und Gryoxylsaure oder deren Salzen sowie gegebenenrfeDs Wasser, Obfiche Zuschlagstoffe 
und Additive enthaJt, sowie ein Baustoff auf Basis eines hydraulischen Bindemrttels mit erhfihter RieBfahigkert, das ein 
Kondertsatiorisprodukt aus Meiamin und Qyoxyisaure oder deren Salzen errthatt 

25 A. Herstellung der Kondensationsorodukte 

Beigpiej 1: 

In einem 4 l-FQnfhaistolben versehen mit RQhrer, RQckftuBkQhler, Tropftrichter, Putvertrichter und Thermometer 
30 wurden 1066 g (7,2 Mol) 50 %ige waBrige Glyoxylsaure (Fa Chernie Linz) vorgelegt und mit 540,6 g deionisiertem Was- 
ser verdQnnt AnschiieBend wurden Letter R0hren576 g (7,2 Mol) 50 %ige waBrige NatrorcJauge derart zugegeben. daB 
der pH-Wert am Ende der Zugabe zwischen 5,0 und 5.5 lag. Die Temperatur wurde dabei durch Kuhlen im Bereich 45 
- 50 °C gehaften. AnschiieBend wurden 302,7 g (2,4 Mol) Meiamin (Chernie Linz) zugegeben und das Gemisch bei 
einer Temperatur von 95 °C 30 Minuten lang unter RQhran kondensiert wobei eine Ware LOsung des ZusatzmitteJs A 
35 (38,2 Gew.%) entstand. 

Beigpiele2-e; - 

Analog zu Beispiel 1 wurden Kbnd ensatiortsprodukte mit unterschiedlichem Molverhaitnis Meiamin zu Glyoxyl- 
40 saure hergestellt (ZusatzmitteJ B - F), wobei jedoch neben 1 066 g Glyoxylsaure 50 % (7,2 Mol) und 576 g NaOH 50 % 
(7,2 Mof) die in TabaOe 1 angegebenen Mengen an H2O und Meiamin eingesetzt wurden. 



Tabelie 1 



45 


Beispiel 


Zusatzmrttel 


HgOg 


Meiamin 


Molverh&ltnis Meia- 


Konz. der LOsung 














min: Glyoxytsaure 


(Gew.%) 










9 


Mol 








1 


A 


540.6 


302.7 


2.40 


1 :3 


38,2 


so 


2 


B 


313.5 


151.3 


13) 


1 :6 


29.5 




3 


C 


358.9 


181,6 


1.44 


1 :5 


35,6 




4 


D 


427.0 


227.0 


130 


1 :4 


36,0 


55 


5 


E 


767.6 


454.1 


3.60 


1 :2 


39,1 




6 


F 


994.6 


605.4 


4.80 


1 :1,5 


39.9 
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B. Verwenduno der Kondensalfo nsomdukte 
Beigpiet 7: 

5 450 g Zement (FortlandzementPZ 275 F), 450 g Feinsand and 900 g Grobsand wurdsn mit 234 g Wassar, welches 

3,15 g Zusatzmittei A gemaB Beispiel 1 (8,25 g waBrige L&sung gemaB Beispiel 1} enthieJt in einem NormenmOrtelmi- 
scher gemaB DIN 18555 angerOhrt Der GahaK an Zusatzmittei A batrug 0,70 Gewichtsprozant bazogen auf dia 
Zemerrtmenge, das Wasser-ZemertverMltnis (W/Z) lag bei 0,52. AnschlieBend wuide mit Wife eines Normen-Ruttelti- 
sches (DIN 1 8555} das AiisbrertmaB bestimmt und die Messy ng an im Abstand von j awaits 30 Min uteri wiadartioJL Die 

io MeBwerte sind in Tabelle 2 zusammengesteDL 

AuBerdem wurden zur Bestimmung der Abtrindevefzflgerung 1000 g Zement in einem 2000 rrtf-Becherglas vorge- 
legt und bei 20° C mit 321 g Wassar versetrt, in welchem 7,0 g Zusatzmittei A (0,70 Gaw.% bazogen auf den Zement- 
gehalt) gelcst war en. Nach etwa 30 Sekunden wurde die Mischung mit einem Giasstab 120 Sekunden geruhrt und 
anschlieBend in ein Plastikgef&B von 93 mm Durchmesser gegeben, welches in ein DewargefaB versenkt und mat 

is einem Tempeiaturfuhler versehen wurde. AnschfieBend wurde das DewargefaB verschiossen und die Temperatu rkurve 
aufgenommen. Ate AbbindeverzOgerung wurde jene Zeit bestimrrrt, urn die das Maximum der Temperatu rkurve gegen- 
Qber dam Maximum der TemperalUTkurve einer Vergleichs-Zemarrtm isch ung (VergleichsbeispiBl V 16) mit dam glei- 
chen Wasser-Zement-Faktor, jedoch ohne Zusatzmrttelg ehatt, verschoben war. Die Ergebnisse sind ebenfaDs in 
TabaDe 2 zusammengestellt. 

20 

Beispiele 8-15: 

Analog zu Beispiel 7 wurden das AusbreitmaB in Abhangigkeit von der Zeit, sowie die Abbmdeverzdgerung von 
Zemerrtmischu ng en bestimmt wobei jedoch, wis in Tabelle 2 angefOhrt an Stella von Zusatzmittei A in Beispiel 8 das 
25 Zusatzmittei D gemaB Beispiel 4, in Beispiel 9 das Zusatzmittei E gemaB Beispiel 5 und in den Beispielen 10 - 15 
Mischung en a us Zusatzmittei A und einem kommarzieD erhaJtibhen Verf IQssiger auf der Basis eines sulfonierten Mel- 
ami n- Formaldehyd- Harzes (Zusatzmittei U: Liquiment MPKvon Chemie Linz) verwendet wurden. Die Einsatzmengen 
in Gew.% Feststoff bezogen auf den Zement sowie die MeBwerte sind in Tabelle 2 zusammengestellt 

30 Verprteidi^beisoiele V16 - V20: 

Analog zu Beispiel 7 wurden das AusbreitmaB in Abhangigkeit von der Zeit, sowie die AbbindeverzSg erung von 
Zemenrtmischungen bestimmt wobei jedoch, wie in TabaDe 2 angefOhrt, in Vergleichsbeispiel V16 kein Zusatzmittei 
und in den Verg i eichsbeispi elen V17 - V20 an Stelle des Zusalzmittels A folgende handelsOHictie VerflQsstger (M, X, 
35 Y) bzw AbbindeverzGgerer (Z) verwendet wurden: 

M FlieBmittel auf Basis eines sulfonierten M elamin - FormakJ ehyd - Harz es : Liquiment MPK, Chemie Linz 

X FTieBmrttel auf Baas eines Acrylsaure-Copol ymeri sates : Cormix 2001 , Cormix 

Y FBeBmrttd auf Basis eines Polyacrylsaure-Salzes: Sokalan CP 10, BASF 

40 Z VerzOgerer auf Basis eines Gluconates: Dissolvine NGC, AKZO 

Die Einsatzmengen in Gew% Feststoff bezogen auf den Zement sowie die MeBwerte sind in Tabelle 2 zusammen- 
gestellt 

45 C. Festia ke rtsprflfu no en 

An erharteten ProbekSrpern der Zerr^ntrr^rtelrruschurigen gemaB den Beispielen 7, 8, 9, V1 6, V1 7 wurde die Bie- 
gezugfestigkeit und die Druckfestigkeit nach 2, 7 und 26 Tagen gemaB DIN 18555 bestimmt Die MeBwerte sind in 
TabeDe 3 zusammengestellt. 

50 
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Tabella2 



5 


RieB- und Abbindeverhalten von Zementmischungen (W/Z = 

mart PZ 275F) 


0,52; Porttandze- 




BeispieJ 


Zusatzmittel 


AjsbreitmaB in mm (Min. rtach 
dam Mischen) 


Abbinde- 
verzdgarung (h) 








0 


30 


60 


90 


120 




10 


7 


0,70 A 


190 


189 


187 


187 


183 


3.0 




a 


0 70 D 


188 


186 


186 


184 


172 


2,5 




9 


0,70 E 


184 


183 


180 


181 


173 


6,3 


15 


10 


0,50 A 


















0,05 M 


204 


200 


187 


164 


150 


7,0 




1 -| 


0,40 A 


















0,10 M 


195 


190 


186 


160 


140 


5,0 


20 


12 


0,30 A 


















0,15 M 


225 


216 


184 


164 


141 


4,3 




13 


0,17 A 














25 


14 


0,17 M 
0,10 A 


234 


188 


172 


150 


140 

- 


3,0 






0,20 M 


229 


180 


154 


143 


130 


1.0 




15 


0,05 A 














30 




0,20 M 


187 


156 


149 


143 


128 


2,0 




V16 




163 


155 


149 


145 


137 


0,0 




V17 


0,40 M 


182 


155 


145 


137 


120 


1,5 


35 


V18 


0,20 X 


234 


173 


158 


150 


137 


4,0 




V19 


0,20 Y 


216 


179 


166 


. 156 


140 


10.0 I 




V20 


0,20 M 














40 




0,10 Z 


225 


193 


174 


150 


139 


14.0 



* ate Feststofi bezogen sort Zement 
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TabaUe 3 



Festigkeiten von ZemerTtrnortetpnjfkOrpern (W/Z = 0,52; Fortlandze- 

ment PZ 275F) 


KSp 


~~W, ,■ i.i *| 1 _■ 1 

(Qaw.%)* 


Segezugfestigkeit 
(NAinm 2 ) 


Druckfestigkert 
(N/mm 2 ) 






2d 


7d 


28d 


2d 


7d 


28d 


7 


0,70 M 


4.00 


6,94 


8.58 


16.4 


36.6 


49.2 


8 


0.70 D 


4,68 


7.79 


9,05 


18,5 


36.2 


51.6 


9 


0,70 E 


3,51 


7,08 


8.70 


14.7 


34,3 


53,8 


V16 




4,19 


6.06 


735 


20,5 


30,5 


48.8 


V17 


0.4OM 


4,65 


6.63 


8.00 


20,4 


31.9 


47.0 



* als Feststoff bezogen auf Zement 
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• PatBrttansprQctie 

25 1 . Verwendung von Kondensationsprodukten a us Melamin und Glyoxyis&ure Oder deren Salzen als Zusatzmittel fur 
hydraulische Bindemittel. 

2. Verwendung der Kond ensationsprodukte gerr&B Anspruch 1 , dadurch gekermzeichnet, daB das molare VerhaJtnts 
von Melamin zu Giyaxyisflure in den Kondertsatiortsprodukfen bei 1 : 2 bis 1 : 4 liegt 

3. Verwendung der Kbndensationsprodukte gem&B Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB sie dem 
hydraulischeri Bindemittel in einer Menge von 0,05 bis 1 Qew.%, bezogen auf das Bindemittel, zugesetzt werden. 

4. Verwendung der Kond ensationsprod ukte gem&B einem der AnsprQche 1 bis 3 zur Erh&hung der RieBf&higkBit der 
as Bindemittel und gegebenenfalls der Festigkeit der daraus hergestellten Bauteile. 

5. Verfahren zur Erhohung der FlieBfahigkeit von hydrauiischen Bindemitteln und gegebenenfalls der Festigkeit der 
daraus hergestellten Bauteile, dadurch gekermzeichnet, daB man den hydraulischen Bindemitteln Kondensations- 
produkte aus Melamin und Glyaxytsaure Oder deren Salzen zusetzt 

40 

6. Biridemittelrriiscriung, die hydraulische Bindemittel und Kond ensationsprodukte aus Melamin und GlyoKyis&urs 
Oder deren Sateen, sowie gegebenenfalls Wasser, ubGche Zuschlagstoffe und Additive enthait 

7. Baustoff auf Basis eines hydrauiischen Binderrrittels mit erhohter FfieBfahigkeit, das ein Kondensafonsprodukt aus 
45 Melamin und GryaxytsAure Oder deren Salzen enthait 

Claims 

1 . A use for condensation products of melamin e and gtyoxyiic acid or their salts as an additive for hydraulic binders. 

50 

2. A use for condensation products as claimed in Claim 1 , characterized in that the molar proportion of melamin e to 
glyoxyfic acid in the condensation products is 1 : 2 to 1 : 4. 

3. A use for condensation products as claimed in any of claims 1 or 2, characterized in that 0.05 to 1 percentage by 
55 weight of the condensation products, referred to the binder, is added to the hydraulic binder. 

4. A use for condensation products as claimed in any of claims 1 or 3 for the purpose of increasing the fluidity of the 
binder and optionally the stability of the components produced. 
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5. A method of increasing the fluidity of hydraulic tenders and optionally the stabffity of the components produced, 
characterized in that condensation products of melamine and glyoxyiic acid or their salts are added to the hydraufic 
binders. 

6. A binder mixture containing hydraufic binders and condensation products of melamine and gtyoxyfic add or their 
salts and optionally water, common aggregates and additives. 

7. A construction material based on a hydraulic binder with increased fluidity which contains a condensation product 
of melamine and glyoxyiic add or their salts. 

Revend I cations 

1. Utilisation de produits de c ondensat ion de m£J amine et d'adde glyoxytique ou de ses sels comme add! tits pour 
liartts hydrauiiques. 

2. Utilisation des produrts de condensation selon la revencfication 1, caracteris6e en ce que le rapport molaire de la 
melamine k i'adde gjyoxyique dans les produrts de condensation est de 1 : 2 k 1 : 4. 

3. Utilisation des produits de condensation salon la revendtcation 1 ou 2, caract6ris6e en ce qu'on les ajoute au llant 
hydrauiique en une quantity de 0,05 k 1 % en poids par rapport au Bant 

4. Utilisation des produits de condensation selon Tune des re/end ications 1 k 3 pour augmertter la fluidity des liants 
et 6ventuellement la r6sistance mtcanique des pigments de construction tabriquSs k partir de ceux-d. 

5. Proc6d§ pour augment er la fluidity de Hants hydrauiiques et 6ventuellemerrt la resistance mGcanique des §l6ments 
de construction fabriqu6s k partir de ceux-d, caract6ris6 en ce qu'on ajoute des produits de condensation de m6ia- 
mine et cfactde glyoxyiique ou de ses sels aux Rants hydrauiiques. 

6. Melange de liants contenartt des liants hydrauiiques et des produits de condensation de melamine et cfactde 
giyoxyfique ou de ses sets, ainsi qu'^entueflement de I'eau, des agr6gats et additifs usueis. 

7. Etement de construction k base dtin liant hydraufique ayant une fluidity augmentee, qui contient un produit de con- 
. densation de melamine et d'acide glyoxyiique ou de ses sels. 



